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ABSTRACTED- PUB -NO: JP05169475A 
BASIC-ABSTRACT: 

During prodn. of bulky short fibre felt, powdery diallyl phthalate prepolymer and/or ^ 
powdery unsatd. polyester resin contg. a curing agent is spread and mixed and then it is 
hot press moulded. 

USE/ADVANTAGE - Used for motor car ceilings, etc. The powdery diallyl phthalate 
prepolymer and/or powdery unsatd. polyester resin is mouldable at 120-220 deg.C. No 
irritating gas is generated, improving the working environment. 

In an example, onto short fibres obtd. from used clothes, cloth cut pieces, etc., 30 
pts.wt. powdery mixt . comprising diallyl phthalate prepolymer (100 pts.wt.) benzoyl 
peroxide (7 pts.wt.) and calcium stearate (5 pts.wt.) is spread and mixed during the 
lamination of webs. The obtd. resin felt is hot press moulded at a compression ratio of 
1/10 
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